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(54) RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTOR 

(5 7) Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject 
composition excellent in frame retardancy, containing 
neither a halogen nor antimony, by using a specific 
phenol resin curing agent, etc. 

SOLUTION: This composition comprises (A) an epoxy 
resin, (B) a phenol resin curing agent containing 30- 
100wt.% of a benzoguanamine modified phenol resin of 
the formula ((k) is 0-4; (I) and (m) are each 1<1+m<4) in 
the whole phenol resin curing agent, (C) a curing ig 
promoter, (D) a metal hydroxide and (E) an inorganic a 3l|fr 
filler. Preferably, the component D is aluminum hydroxide 
or magnesium hydroxide, has 5-50(im average particle 
diameter and <120fj,m maximum particle dianieter, the 
amount of the component D is 3.0-30.0wt.% and that of 
the component E is 60-90wt.%. 
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